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MN budownieza (mówi J. 

P. Aigner) cala moc fwoig za- 
fadza na gruntownosci murów ; 
która zawifla od dobroci cegły و‎ 
wyboru gliny , dofkonalego teyże 
wyrobienia, i dogodnego w pie- 
cach więkfzych lub mnieyfzych 
iey wypalenia. Tę naypierwizg 
i nayiftotniey{zq przyczyne fac 
bosci terazniey{zych murów Pol- 


fkich nalazlem , że zła cegła do 
Ag nich 
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a N o a ee‏ ا 
nich była zazywana; inie dziw,‏ 
że odpadaią tynki, muf zbytnie‏ 
cięży , chociaż ieft bardzo flaby;‏ 
zkąd naftępuią prędkie ruiny i‏ 


rozwaliny częfte. Gdy examie 
nowałem ściśle budowę zwy- 
czaynych Cegielni, i fpofob pale- 
nia w nich cegły wfzedzie w Pol- 
fzcze iednoftaynie używany ; ła- 
two dociekłem całego Zrzödta złe- 
go, tę iefzcze doftrzegaiąc wiel- 
ką wadę, że do Cegielni zwy- 
czaynych niezmierną moc drew 
wychodzi.  Myślącemu praco- 
wicie około poprawienia tych 
wizyftkich wad, fzczęśliwie u- 
dało fię ułożyć taką Cegielnię, 


w któ- 
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س ا ا‎ nn? 
w ktörey razem otrzymalismy 
wizyftkie fkutki pożądane, łączą- 
ce fie do dobroci Cegielni: tak, że 


budowa iey mato kofztuie, ró- 


wno fie Cegta wypala, i z iak nay- 


więkfzą drew ofzczędnością. Po 
wyfzłym odemnie Proiekcie no- 
wey Cegielni, z ryfunkami i opi- 
faniem dokładnym, J. W. Hrabia 
Mofzyńfki, Sekretarz W. W. X.L, 
naypierwey raczył iey doświad- 
czyć w dobrach fwoich, na Podo- 
lu, w Powiecie Winnickim, w 


Mieście Befzada zwanym, pięć 


‚mil od Tulczyna, gdzie opis 


i ryfunek widząc należycie u- 
fkuteczniony; tak dla ofzczę- 


dności 
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Me ARE RA NTA S,‏ سب 
dności drew, których, w dobrach‏ 
wzmiankowanych wielki ieft nie-‏ 
doftatek; iako dla dobroci i ma-‏ 
cy Cegły wypaloney , Cegielnie tę‏ 
nową uznał za bardzo użyteczną.‏ 
Po takowym tedy uroczyftym i‏ 
naygodnieyfzym wiary swiade-‏ 
etwie, będąc iuż zupełnie zape-‏ 
wnionym o dobroci i dofkonało-‏ 
ści nowey mego wynalazku Ce-‏ 
gielni, ztym więkfzą ufnością od:‏ 
daię opifanie i ryfunek iey Publi-‏ 
czności, im więcey przekony-‏ 
wam fie, iz dla użytku ۵۵‏ 
fzczególnego i wygody, będzie‏ 


powfzechnie używaną. 


HM ady 
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Wady zwyczaynego Pieca. 


Cegielnie zwyczayne w kwa- 
drat podłużny ftawiane, z dwó- 
ma, trzema, lub czterema tylko 
czelusciami, potrzebuią do pieca 


zaymuiącego w fobie tizy dziesci 


kilka tyfięcy cegieł, fto kilkadzie- 


fiąt fur fuchych drew, i to gdy 
Strycharz ieft dobry; który w 


tych piecach nakłada cegłę od fa- 
mey ziemi aż do góry, a potym 
tę furowiznę pali raptownie, i dla 
tego w Cegielniach zwyczaynych 
wady fą naftępuiące: 

4mo. Cegła na ziemi leżąca 


nie ieft dopalona. 
200. 
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ado. Cegła, która ieft blifko 


ognia, bywa przepalona,a u wierz- 


chu tylko bywa wypaloną nay« 
lepiey. : 
3tio. Naywiękfza moc ognia, 


| przez otwarcie u góty całego pie- 
ca, ginie; Y nie dziw że w piecą 
o trzech lub czterech czeluściach, 
gwałtownego i uftawicznego pa: 


trzebuigcym ognia, tak wiele 
drew" pala. 


Wady te wfzyfikie w nowym 
Piecu, moiego wynalazku, fa zniefio= 
ne: przytym fsczególne iefzcze 2 nie- 
go wypływaią pożytki. 

W Piecu nowym moiego wy- 
nalazku wypala fie Cegła równo 


: wíze- 
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اا‎ 
wfzedzie, to jeft: ‘tak na famym 
dole, iako blifko ognia i u góry, 
a to dia umiarkowaney równo» 
ści żaru w piecach, i przyzwoi- 
tey a potrzebney liczby luftow 
czyli czeluści, którę fię daią w 
tym nowym piecu. Zkądte iez 
fzcze (zczególne wypływają po- 
Żytki: 

4mo. Cegła ieft lekfza, mor. 
cnieyfza, inic ognia czyli fame- 
go ciepła i gorąca darmo nie gi» 
nie.: 

ado, Ta ieft ofobliwfza moż 
iego pieca zaleta, i ten pomiędzy, 
wielg innemi bardzo wielki awan- 


taż, 
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taż, że dziefięć razy mniey drew 
wychodzi do, tey; nowey moiego 


wynalazku, Cegielni, niż do, wizy- 


ftkich innych, dotąd; używanych, 


bo, na. dwadziescia, pięć tyfięcy 


cegieł, wychodzą tylko, dwa fą- 


Znje drew , czyli, dwanaście fur. 


iedno.- konnych » podług. doswiada. 


czenia, w Mieście. Refzada: 


5tio.. Stawianie: (am ego pie- 
ca. Cegielni, bardzo ieft łatwe , 


profte i niekofztowne ; toż famo 


ftawianie. kilku, razem pieców 
bardzo ieft wygodne, a mniey 


iefzcze kofztniące. 


Wykład 
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Wyklad, Ryfunku przylaczo- 


nego w Tablicy potozoney na 


końcu tego Opifania, v /po/ob 


flawiania, nowego. Pieca. 

Na końcu tego, opilu przyłą- 
cza fię ryfunek fztychowany na 
model do pieca nowego,, w kto- 
rym każdy naydzie Model iego 
w zupełney proporeyi, wymiar 
należyty, czyli rozebranie na czę- 
ści z przecięciami i plantami fu- 


zacemi do tegoż pieca. | 


Ten. Piec ma formę jayka u 
dołu (obacz Fig. 4.) bo fie fkła- 
da z dwóch liniy elyptycznych 

w koń- 


Fig. 
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Qs rec a nae nung? 
w koncu iednym zakrzywionych, 
AB. AC. które zaymuią dół i bo- 
ki. U góry ma fklepienie para: 
boliczne DED. z luftami. Od te- 
goż fklepienia dwa boki z przodu 
i z tyłu idą proftopadte AB. ۸ 
" Fig. 5. w boku przednim u fpodu 
jeft otwarcie, czyli gruba do pa» 
lenia A. Fig. 2. Zkąd cala moo 
ognia za pomocą liniy elipty- 
cznych, idzie bokami do góry, 
gdzie będąc zawarty, za pomocą 
luftow a,a,a,a,a,a,a,a,a, Fig. 4. we 
. fklepieniu danych, obraca fie ku 
śrzodkowi. Te lufty fluzq do u- 
trzymania w równey mierze w 
całym piecu gorąca, a pomnaża- 


iąc 
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igc Zar, moc też powiękfzaią o- 
gnia. Powinny bydź te lufty 
zamknięte, a fzpary tylko w nich 


fie zoftawuig tak, ażeby ogień 


„nigdzie nie wychodził, i ciąg był 


zawfze powietrza. Sklepienie 
górne zaymuie i zamyka całą moe 
ognia, które to fklepienie w śrzod- 
ku famym daie fie trochę parabo- 
licznie, dla tego tylko, ażeby” 
moc gorąca odbiiaiąca fie, nie- 
przepalała u wierzchu pod famym 
fklepieniem nayduiącey fię cegły. 
Sklepienie dolne BCB. Fig. 2. 
które daie fię u fpodu; trochę ieft 
podniefione od ziemi, dla oddale- 
nia cegły od żaru, pod tym fkle- 
pieniem 
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, preniem mnieyfze cegiełki niepa- - 


lone, ale dobrze wyfufzone ukta- 
daia fie fpofobem zwyezaynym: 
ktore fklepienie utrzymuie na fo- 
bie cały ciężat niepaloney cegły, 
cegla zaś układa fie tak iak zwy- 
czay; zoftawuią fię tylko między 


nią fzpary, dla przefzkodzenia i 


wftrzymania raptownego ognia, 


Rozmiar Pieca. 


Piec teń ieft naylepfzy, któ. 
ry głęboko w ziemi wykopie fię, 
to ieft łokci fześć, ieżeli grunt 
pozwala. Wyfokość muru nad 
ziemią, ma bydź tylko na dwa 
łokcie. Po bokach daią fie murki 

ną 
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na półtora łokcia wyfokości, dla 
podniefienia dachu od fklepienia, 
z dobrym okapem: luftów w ca- 
tym fklepieniu ieft dziewięć, któ» 
re mąią po dziefięć calów w kwa- 
drat, a na pot łokcia wychodzą 
nad fklepienie, fypie fię na nie ty- 
le ziemi, ażeby tylko cokolwiek 
kominów luftówych widać było; 
Ziemia ta przyfypułe fię dla dłu- 
go-trwałości fklepienia, i nie tak 
łatwego przepalenia fie; Okap da- 
chu, dla ochronienia ścian, powi- 
nien bydź znaczny; Ten dach ra- 
zem zafłaniać będzie od wichrów 


i foty, ale nie powinien bydź zu- 


pełnie zakryty czyli zamknięty, 
aże- 


a6 NOWÀ CEGIETINIÀA 
ażeby zawíze po bokach wolny 


mógł bydź cias powietrźa. 


Szerokość famego pieca ieft 
łokci ośm, calow dwanaście, wy- 
fokość zaś od ognia do końca 
murów liniy eliptyczney, łokci 
fiedm, calów ośmnaście. Wyfos 
kość fklepienia partbolicznego ło- 
kieć ieden, calöw ośmnaście; a 
ealey wylokosci od ognilka aż 


do wierzchu fklepienia, łokci dzie: ' 


więć, calów dwanaścię. 


Mury cżyli ściany na któż 
rych utrzymuie fie fklepienie, fą 
grube na łokieć ieden, calów fześć, 
a po wizyftkich kątach daia fie 
zkarpy dlalepfzey mocy. 
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Sklepienie w grubosci fwey 
gaymuie długość cegły, to ieft 
calów dwanaście. Daią fię w tym- 


że fklepieniu pafy Fig. 4. bbbbbb, Fig. 


dla wiekfzey mocy, które la od T 


fiebie na łokieć ¡eden oddalońe 
w caley fzerokosci fklepiénia, te 
pafy wyfokości fwey czyli giu» 
bości maig calów ośmnaście, fzé- 
rokosci zaś calów dwanaście. 

Naylepízy ieft piec 2 cegły 
niepaloney muröwany; 4 W teti 
czas na to trzeba mieć ofobliwy 
wzgląd, ażeby była cegła dobrze 
wylufzona. 


Nawo 
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Nawożenie Cegły. 

Gdy fię nawozi Cegła, a piec 
ieft głęboko w ziemi, to fię doby- 
waią drzwi nad czeluściami czy- 
li grubą, z przydaniem moftku: 
Fig. 5. DEE. do położenia tar- 
cic pod czas potrzeby; to ieft ro- 

"bi fie dziura przez wyięcie cegieł, 

która fię po nawiezieniu cegły 
zamuruie. Jeżeliby zaś nie mo- 
zna było mieć pieca w ziemi gle- 
boko, w ten czas wydobywaią 
fię dwoie drzwi, które fą po bo- 
kach tak iak zwyczay; drzwi te 
Strycharze nazywaig  Pia/kowg 
Fórta. 


Jeze- 
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Jezeliby byt grunt twardy, 
maiący tłuftą gline, nie trzeba w 
ten czas dawać całych ścian pie- 
cą z muru, ale dość ieft fam fpód 
to ięft część eliptyczną wykuć 
w ziemi w formę jayka, na łokci 
fześć głęboko, zachowuiąc miarę 
i kíztalt piecą wyżey opifany, 
podług planty. i przecięcia po- 
łożonego w rylunku, refzta zaś 
ściany, to ieft łokci dwa, wy- 
prowadza fię na ziemi z muru, W 
teyże iak wyżey mówilismy pro- 
poreyi: 
Wielkość całego pieca i fi- 
caba cegieł w niin, ieft umiarko- 


Ba wana 
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wana do mocy ognia , iaka. nay- 


dować fię ma w tymże piecu, po- 


dług przepifanego fpofobu pa- ` 


lenia. 


Spofob palenia w tym Piecu, 


Przez czterdzieści ośm go- 
dzin, lub więcey podług potrze- 
by, przed grubą trzeba raczey 
kurzyć, niż palić ato torfem lub 
chróftem , drzazgami, gałęziami, 
lub czym podobnym, dla wypę- 
dzenia zupełnie z cegły furowi- 
zny; Wízyftkie dziewięć lufty 
powinny bydź otwarte póty, aż 
fię piec należycie wykurzy. Po- 
ki furowiznaieft w cegłach, w ten 

czas 
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czas wychodzi dym gefty , gruby 
i ciemny przez lufty. Gdy fie 
zaś ukaże dym iafny, znakiem 
ieft że furowizna zupełnie z ce- 
gly wyfzła,i zaraz trzeba fpo- 
fobem zwyczaynym ogień rozpa- 
lić wielki ażeby z niego płomień 
wychodził iafny. Grube natych- 
miaft trzeba zamurować, zolta- 
wuie fie tylko otwarte mieyfce u 
góry dla przyrzucenia fzczapów, 
potym trzy lufty tylne otwieraią 
fie, w ośm godzin drugie trzy و‎ 
to left śrzodkowe; znowu w ośm 
godzin atwieraią fię trzy oftatnie 
lufty z przodu. Wizyftkie te 
dziewięć lufty zamykaią fię tak 


ażeby 


22 NOWA CEGIELNIA 

j| —————— 
azeby fzpary w nich byly zofta- 
wione dla ciagu powietrza, i wyi- 
$cia dymu; co tak zoítaó ma 
przez dni dwai nocy trzy, az 
póki fie cegła nie wypali. Gdy 
iuż iafny płomień z pieca wydo- 
bywać fię i wybuchać przez lufty 
zaczyna, znakiem ieft że cegła 
dofkonale iuż ieft wypalona. W 
ten czas wfzyftkie dziury pieca 
dobrże gliną pozalepiać trzeba, 
dla przydufzenia ognia. 


Stawianie kilku razem 
Cegielni. 
Ktoby chciał mieć więkfzą 


Cegielnię, i potrzebował wiele 


razem 
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razem wypalać cegły, niech złą- 
czy wefpół takowych Cegielni 
cztery, iakie tu podaiemy Pig. 
5. ABCD. które ftawiaig fie w 
plante krzyżową, dla uięcia ex- 
penfy muru; ponieważ ten fpo- 
fób ftawiania Cegielni tym iefzcze 
ieft wygodny, że ma trzy ścia- 
ny i osm {zkarpow mniey, ¡ak 
gdyby fię ftawiały wfzyftkie czte- 
ry udzielnie, nakíztalt tey iako- 
wa, mafz pod Fig: 7. ABCD. 
Cztery Cegielnie w plancie krzy- 
zowey daia fig pod iednym ۰ 
chem, które zaymować w fobie 
będą razem fto tyfięcy Cegieł. 
Można także ośm pieców razem 

pos 
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ka A os ae | 
. poftawić, tak iak widzifz Fig. 6, 
AAAAAAAA. które fa tylami 
do fiebie obrocone, a daia fie pod 
jednym dachem;.i ze fa razem 
polaczone czyli na wzaiem zty- 


kaigce fie, maig przeto mniey 


osm ścian i fzefnaście fzkarpów , ' 


niż gdyby fię udzielnie każda z 
nich ftawiała, Te osm) Cegielni 
fpoione z faba, dwa kroć fto ty: 


fieoy cegly zaymowaé beda. 


Zakonczente. 

Reoze niezawodnie, maiąc pe- 
wnosé z doświadczenia, że do o- 
śmiu pieców wipolnych, podług 
mego wynalazku, zaymuiących w 
fobie dwa krod fto tyfiecy cegieł, 

lub 
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lub do dziefiąciu oddzielnych za- 
bieiaigcych w fiebie dwa kroć fto 
pięćdzieliąt tyliecy cegieł , mniey 
drew wychodzi, niż na ieden piec 
od trzydzieftu kilku tyfięcy, we- 
dług dido fpofobu ftawiany s 
ba na fto tyfięcy cegieł wycho» 
dzitylko drew ezterdziesci osm 
fur iedno- konnych, czyli fazni 
osm; gdy tym czafem podług 
zwyczaynego fpofobu palenia w 
Cegielniach dawnieyfzych, wy- 
chodzi, na fto tyfiecy cegiel, drew 
fuchych fur iedno- konnych piec 
fet, fążni zaś przefzlo osmdzie- 
fiat: w takowym tedy porówna-, 
niu ftwierdza fie ta prawda, iz 

dziefięć 
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dziefięć razy mniey wychodzi 
drew do moiey Cegielni, niż do 
innych zwycząynych. Spodzię- 
wamy fie zatym, iż wfzyfcy Pof- 
fefforowie chętnie i fkwapliwie 
ten tylko fzczególny i naypier- 
wey podoko podpadaiący zwa- 
żywfzy awantaż doświadczać 
nowey Cegielni dla tym więkfze- 
go włafnegoużytku, wfzędzie po 
Dobrach fwych- zechcą. 

PRZI-PISEK 


Tıömacza Dzimun B.F. E, 
Przyłącza. fig do Opifu wzwyż 
rzeczoney Cegielni ftofowny Przy- 


pifek, ۵۰ Przygotowaniu Materya- 
łu do Cegielni: i o Spofobie wyro- 
bienia 


f 
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تست با مس سس سب‎ 
bienia gliny; fufzenia cegly; 2 
wytknieciem wad w tym pofpo- 
litych. Przytyrawykladuią fie U- 
Zytki ogólne; wypifuią fie Wnior 
fki ztąd niezawodne; i dodaią fig 
Szczegulne uwagi nad ochronie- 
niem drzewa. Co. w/zy/tko grun- 
tuie fig i na powadze Autorów i na 
doświadczeniu, Chociaż niektórym 
z Autorowie Budownićiwa, i [pojo- 
by niżcy polosone dosć Ją znaiome: 
Aby fig iednak nic nieopuscilo z tego,co 
fig tycae caley roboty-Cegielni, i por 
irzebney do tego xnavomosci: kładą 


fe naftepuiqce przeflrogi dla wielu 


wiadomości barzo użyteczne,. tych 


zwlaficza, co mniey w tym maig 
doświadczenia, 
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A O jana 
Gatunek Gliny t Jpofób- ley 
użycia, 

Glina, z którey fie robi وم‎ 


gła, powinna bydź tłufta. Glina 


pofpolicie ieft, troiaka: biaława, . 


czerwonawa, i Zoölto-czerwona. 


Glina piafzczyfta i kamyczko- 
wata na cegłe nie może bydź u- 
Żytą, ponieważ taki materyał 
ief ciężki, a gdy woda doydzie, 
to fie cegła rożpada; chociażby 
glina takowa i ze fłomą byta 
miefzaną. Glina dobrze wygnos 
iona, łatwo fie gniesć w ręku da- 
ie, a gdy wyfchnie barzo ieft 
lekka. Do gliny wzwyż rzęczo- 


ney 
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ney z dobrego gatunku; dodaié 
fie troche piafku miałkiego و‎ Sa- 
miec zwanego; ten piafek w pa- 
leniu topi fie, iobraca fie w ka- 
mien. . Starozytni ludzie mieli 
za trwalfze il mocnieyfze budo= 
wy, ztych rekodzielnych kamie- 
ni, niż z ciofowych i innych. 


Frzeftrogi względem fu/zenia 


Ce gły 3 


Czas robienia Cegly, nay- 
lepfzy ieft z wiofny , lub iefieni; 
mozna ilatem, ale trzeba zeby 
cegła była zawfze zafłoniona od 
upałów ; przeto z wolna i w ró» 
wnym prawie gradufie ciepła, 

fchnąć 
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A ne Apud 
fchnąć pod fzopą powinna. Cg- 
gla, którą doydą upały, do uzy- 
cia nie ieft zdatna dla gwałto- 
wnego fchnięcia; a chociaż zda- 
ie fie iuż z wierzchu wyfchła, 
ieft iednak wewnątrz wilgotna; 
gdy zaś zupełnie wyfchnie, to 
dla nierówności w wyparowaniu, 
i pozbyciu fię wfzelkiey wilgo» 
tności, na drobne rozfypuie fię 
kawałki. Trzebaby chcąc mieć 
cegłę dobrą, żeby ze dwa roki 
wprzódy glina była gnoiona, nim 
fiez formy wyrzuci; a przynay- 
mniey lat trzy furowa Cegłą 
fchnąć powinna wprzódy, nim 
póydzie do pieca; na to także 

trzeba 
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trzeba miec baczenie, azeby przy 


ogniu praZona nie byla. 
Wady w tym pofpolite. 
Gdy cegły z gliny niewyż 
gnoioney, nie dobrze wyfufzone 
i nie wypalone, zazyte fą do mu- 
rów, to fie ciągną do kupy, W 
fwoiey mierze i mieyfcu zoftać 
czas długi nie mogą, łatwo fię po- 
rufzaiąc i oddzielaiąc. Obrzuce- 
nia czyli tynkowania od takich 
łatwo odftaią murów, prędkiey 
one podpadaią ruinie, tąk, że u- 
ftawiczne reparacye zapobiedz 
temu nie mogą. = Dla uniknie- 
nią więc tak wielkiey fzkody, 
trzeba 
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trzeba powyżfze ile możności 


zachować przeftrogi. 


Swiadettwa Autorów t 


Joświadczenid. 


Naydawnieyfze Narody fü: 
rowemi to oboftrzyly prawami; 
azeby na faniprzód glina przez 
kilka lat w iamach była gnoio- 
na, a z takowey iuz wyltaley 
gliny cegla wyrobiona, powinna 
była fchnąć przez lat kilka, któ- 


ra na potym brano do pieca. 


Uteycsyhowié nie wprzödy za- 
żywali do budowy cegieł, aż 
przez pięć lat były wyfufzane, i 

przez 
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za a سس‎ 
przez Magiftrat approbowane: 
vid. Vitruvio Galliani lib. 2. cap. 
5. 0. Nayduiemy i w Polfżcze 
miedzy Staroswieckiemi doku- 
mentami, po Kancellaryach for- 
mowane Procefla przeciwko tym 
Strycharzom, którzy gliny nie 
gnoili lat naymniey pięć, a ta- 
kich karano grzywnami. 

Nie dziw, Ze takowego ga- 
tunku cegła robiła fie zkamienia- 
łą, która po wyisciu wfzelkich z 
gliny waporów nabywała lekka- 
$ci nakíztalt kamienia pumexo- 
wego; tak, Ze po wodzie pływać 
mogla: z takowey cegly tak wiel- 

c ką 
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ka mieli korzysé i wygode fta- 
rzy Rzymianie, że częftokroć i 
niepaloney zażywali do okaza- 
łey budowy. 


Widać nawet i w Polfzcze 
po wielu mieyfcach, ftare mury 
tak iefzcze trwałe, iż wieki wy- 
trzymać mogą, prawie fą całe 
zkamieniałe, nie boiące fię za- 
dney pory odmiąny, cegła z wa- 
pnem ieft nieoddzielną i iedną 
zdaie fię bydź maffą, nie tak iak 
teraźnieyfze bardzo flabe mury, 
w których tynk na fam przód od- 
pada, łatwo wizedzie od cegły 
rozdziela fię, fame mury bardzo 


pred- 
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SIEB SIEGE AN, 
prędko ryfuią fie, ciężarów na 
fobie wielkich wytrzymać nie 


mogą, ana wilgoci i fłocie nie- 


_ tylko wapno, ale i cegła kawał- 


kami krulzy fięi wypada. Dla- 
uniknienia więc tak wielkiey 
fzkody, trzeba powyZfze ile mo- 


Zno$ci zachować przeftrogi. 


Pożytki ogólne wyplywaiace 


z dobroci Cegły. 
Gdyby każdy te wfzyftkie 
uwagi tym lepiey umiał fzaco- 
wać, dla tego kładą fię naftępu- 
¡ace użytki. 


tino. Cegła z nowego pieca 
Ca 
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یت مینست ت‎ 
ieft tańfza, bo malo drew potrze- 
buie. 

ndo. Ze fie równo wfzedzie 
wypala, ieft lekíza , bo wfzelką 
traci furowiznę; przewiezienie 
zatym iey będzie łatwieyfze i 
mniey kolztuigce, niż zwyczay- 
ney cegły na pół furowey i nie- 
dopaloney. 

3tio. Będąc dobrze i należy- 
cie dopaloną, ieft mocnieyfza, a 


przeto do murów i wizelkich rO» 


bót fkupnieyfzą i wygodnieyfzą, 


które dla teyże famey przyczy- 
ny nie tak czefto reperacyów po- 


trzebować będą. 
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4to. Mury z takowey cegly 
fa zdrowfze, gdyż wilgoć w fie- 


bie nie tak łatwo przyimuią. 


gto. Predzey rozgrzewaią fie 
i dłużey w fobie ciepło zatrzy- 
muia. 


Wniofkı ztad niezawodne. 

Dla tannosci, lekkosci i mo- 
cy cegły, wfzyfcy z ochotą mu- 
rować fie będą w tych nawet 
mieyfcach, gdzie ieft drzewa po- 
doftatkiem: zkąd fpodziewać fie 
predkiego i porządnego po Mia- 
ftach i Miafteczkach zabudowa- 
nia fie, które dla famey ozdoby, 


a ۰ 
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Cn N 
a wiecey iefzcze dla trwałości, 
przyzwoiciey ieft zeby byly z 
murow, niz z drzewa; przez co 
Poffefforowie ^ Cegielni wiele 
użytkować bedą. Fabryki czę: 
fte otworzą fię, predizy dla wy- 
robnikow fpofob wyzywienia fie, 
Gdy fie znacznie po, Miaftach li- 
czba pomnozy domöw, zapewne 
ze pomielzkania nie beda tak dro- 
gie do naięcia. A ta fama wy- 
goda tanízego pomielzkania nie 
iednego pociągnie do Mieyfkiey 
rezydencyi; ztad im wiekfza lu- 
dność i konfumpcya, tym wyz- 
fza dla Miaft intrata. Dla tych 
więc względów, nowa Cegielnia 

iak 
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iak naypredzey używąną bydź 


powinna. 


; : SAR 
Uwagi Jzczególne nad użytka 


mi z ochronienia drzewa 
wyplywaracemi. 

Wiadomo ieft wfzyftkim do- 
ftatecznie, iak wfzędzie coro- 
cznie a ofobliwie w Mieście War- 
fzawie drzewo coraz bardziey 
drożeć poczyna; przyczyną tego 
ieft znaczne wycięcie lafów, or 
raz pufzczy fpuftofzenie na za- 
gefzczony i powiekízony hana 
del drzewa, przytym pomnozo- 


ne i gefte Cegielnie, bardzo wie- 
le 
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un)‏ — ا 
le go w fobie trawią, tak, iz te-‏ 
raz drzewo na kuchnią i opał‏ 
pieców , ledwie nie naywiękfzym‏ 
ieft artykułem w Gofpodarftwie.‏ 
Tą pomoc ofobliwie dla Miafta‏ 
Warfzawy bedzię wielce użyte-‏ 


czną, gdyż na około Miafta za- 


łożone Cegielnie, dotąd bardza 
wiele drew potrzebowały teraz 
przez nową ofzczędność ukaza- 
ną, byleby tylko była prakty- 
kowang, choćby fie piece Cegiel- 
ni i we dwoie pomnożyły, le- 
dwieiefzcze piąta część drew do 
tychże Cegielni podług zwyczay- 
ney dotąd potrzeby, wychodzić 
będzie; przez co Poflellorom ko- 
fztu 
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fztu na drwa i na Parobków 
zmnieylzy fie, a drew dla: uzy- 
tku Obywatelów i Miefzkańców 
Miafta, znacznie przybedzie, na 
domowe codzienne potrzeby. Za- 
tymi tanność wieklza drew ko» 
miecznie naftąpić powinna. 

NB. Co fig mówilo o Miescie 
Warjzawie, ma fig toż [amo rozu- 
mieć i o innych Miaftach. 

Ale i po Wfiach wchodzą: 
cemu w ścifłe obrąchowanie fie, 
wielką taz fama z drzewem or 
fzczędność uczyni korzyść; bo 
robotnika i do ścinania i do zwo- 
żenia drew do Cegielni powfze- 

chnie 
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MM —À——— mn? 
chnie potrzebuie fie wiele zawfze, 
który na to. mieyfce obrócony 
będzie do. innych. robót Gofpo- 
darfkich, tak np. gdzie-fie. potrze- 
bowalo tyfiac fur drew, teraz o- 
beyść fie można i tyleż. cegły 
wypalić iednym ftem. fur. Co 
za wielki użytek dla. Właścicielą,, 
w ofzczedzeniu, tak wielkiey czę- 
Scirobocizny. Przytym, ۵ 
ochronią fię bardzo łafy, które 
w czafie zdątnieyfze będą na han- 
del, i więcey z fiebie przyniofą 
Dziedzicowi korzyści.  Ofobli- 
wie. drzewo naywybornieyfze و‎ 
którego powfzechnie dotąd do 
budowy domów drewnianych u- 


2y- 
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Zywano, zoftanie całkowicie pra- 
wie na handel, co pomnoży nie- 
mało, dochodów. Co fie zaś ty- 
cze drzewa do Cegielni i opału, 
bardzo dobrze może bydź, do te- 


go. zażytym, fam brak i przy: 


grublze: gałęzie dobrze wyfufzo- 


ne, które fie odcinaią od drze» 
wa handlowego, razem z ۰ 
chołkami; a wierzchołki fame 
zdać fie iefzcze mogą bardzo wy- 
godnie na przykrotfze i pomniey- 
fze balki. Tym rozrządzeniem 
Dziedzice pomnożą fwoie docho- 
dy,iuz przez to, że więcey przybe- 
dzie czafu i robotnika do upra- 
wy roli, iuż przez ochronienie 
lafow, 
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lafów, iuż przez powiekfzenie 
handlu, iuz przez tatwe, tanne, 
i prędkie pommiefżkań wygodnych 
wyftawienie, &c. Kawał gliny 
dobrze zażytey, wyrobioney i 
wypaloney, i trochę choćby nie 
naylepfzego drzewa, wfzyftko 
to. ufkutecznia. W tym przeto- 
żeniu ieft móy zamiar, życzyć 
dobrze Dobru. Publicznemu: a 
każdego prywatnego w przyie- 
ciu tych fpofobów, będzie celem 
fzukanie wlainey korzysci. 


Nota. Do dopełnienia: tego, 


co. fig tycze całey budowy w 
murach, potrzebna ieft rzecz wig- 


dzieć 
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dzieć o gatunkach Wapna, fpo- 


fobach palenia go, rozrabiania, 


zaprawowania, i używania. Ale 
żeśmy o tym doftateczną dali 
informacyą w Tomie pierwfzym 
Dzieła Biblioteki Fimyke - Ekono- 
miczney, przez nas tiómaczone- 
go, nie mamy potrzeby czynić 
tu nowych wypifow ; odfyłamy 
więc Czytelnika do tegoż Dzie- 
ła, gdzie fię pożytecznie porądzi. 
O Wapnie znayduią fię Artyku- 
ly w Części czwartey; 4mo. na 


karcie 29. Tytuł: Kompozycya 


JFapna, przez które woda nie prze- 
chodzi , wynaleziona preez Pana 


d' Etienne, Kawalera Orderu Swig- 
tego 
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——— ر‎ 
tego Ludwika, x opifaniem. fpofobu 
robienia Wapna i zażywania go. 
2do. na Karcie 70. Tytuł: Spofób 
robienia apna, wilgoci w fiebie 
nie prayimuigcego, Gc, gdzie po- 
daią fie dofkonałe fpofoby obey. 
ścia fie z wapnem bardzo użyte- 


czne, a dla rządnych Poffeffo- 


/ l 
rów i rozfaduych Ekonomików, 


koniecznie potrzebne do używa: 


nia. 
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DODATEK 


znać‏ ست ی( 
Dodatek ۵ Jpofobie robienia‏ 
Paraboly i Ellypfeos.‏ 
Spofob robienia Paraboly Figu: te‏ 

Zaryfowawfzy dwie linie ۰ 
fta` ftoiące do. fiebie DE: PA: 


z punktu F trzy części rowne 


trzeba odciąć FP; FA: FD: i 


przez punkt DP: DA: przecią* 
gnąć dwie linie, ażeby kąt D. 
czyli kąt GDH był profty, i na 
pół podzielony. 

Powtóre: według potrzeby wy* 
fokości paraboły zaryfować pa- 
rameter profto padły do linii DE: 
D, 


BO, CEGIELNI 
= 
p PA: który weczworo zawfze 
jeft dłużfzy, niżeli wyfokość pa- 


taboły od tey linii do wierzchy 


oney. 


Potrzecie; Zaryfowawfzy kil- 


kaliniirowno odległych oo:do PA: 
wedtug upodobania: każdą linią 
RO: obigwfzy cyrklem przeno- 
fié z punktu F na b, na teyże li: 
nii leżącą, z iedney i z drugiey 
ftrony znacząc te punkta bbb. &oc. 

Nakoniec naznaczone pun- 
kta połączyć zfobą: linia popro- 
wadzona przez te punkta będzie 


para: 


DODATEK 
parabołą. Refztę zaś figury i 
pieca tak kończyć. Przeciągną- 
wfzy linią DM wdół, trzeba 
zpunktu M na E na nią prze- 
nieść połowę wyfokości daney 
Ellypfys, to jeft łokci 73 
Powtóre: tez fame długość 
trzeba przenieść z punktu K na 
J. J.ziedney i z deugiey ftrony 
ną pierwfzey figurze, na drugiey 
zaś figurze z punktu O. na IL. 
aakoniec wbiwfzy dwa świeczki 
na punktach JJ. fznurkiem ich 
abwiązać tak, żeby fznurek zwią- 


zany 


DO ۴ 


e — | 
@any nie daley ani bliżey jak tyl- 
ko do punktu K, lub E, na pier- 
Wízey figurze, na drugiey za$ 
do punktu O, lub E, doftawał: nas 
oftatek przyprawiwfzy Ołówek 
lub ftyl do fznurka zwigzanego 
J KI na pierwfzey Figurze, lub J 
O J na drugiey figurze, obwieść 
go wkoło ćwieczkow, linia ob- 
wiedziona będzie Ellypfys. KK 
jet fzerokość fklepienia para. 
bolicznego i razem całego pie- 
ca, łokci Si: MN jet wyfokosé 
Sklepienia parabolicznego łokieć 


jeden, 


\ 


DODATEK 


jeden i trzy ćwierci: ME jeft dru- 
ga połowa wyfokości pieca EI- 
lyptyczna łokci 73: fumma ca- 
ley wyfokości pieca od dolu fa- 
mego, aż do famego wierzchu 
fklepienie wewnątrz EN jeft lo- 
kei 93. 

Chcąc taki piec wymurować, 
trzebą ze fkali wfzyftkie miary 
brać na figurach tych według 
opifania danego 'położone; a po- 
tym też fame miary brać złokcia, 


ina Ziemi lub defce one pozna- 


| czywizy zakreślić, dopiero we- 
dług 
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bl——— وی‎ Vos ee 
dług modelu tego murowac. 


Są i inne fpofoby robienia Pa- 


raboly i Ellyfeos wiadome Geo- 


metrom, 


i 


Ei na -— 
N SY wk SS R 


R rzecięcie Jia wii 
A: prosto padlych 


Panda: هل‎ zewnątrz 
z „luflarm z z Jarama 


